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Petentanaprttohe 



Verfahren zur Heretellung von Organprotheaen, dadurch 
gekennzeichnet, daB nan einen vorgeformten TrSger der 
zu erhaltenden Protheaenforra verwendet, auf den im 
Verlauf einer ersten Stufe mittele wasserung, Pulveri- 
sation, Wnntiberziehen, Tirnieaen, laokieren oder 
Uhnlichen ein Sol niedergeachlagen wird, welches bei 
Abktthlung ein Gel bildet, welches geatettet, in der 
Grenzachicht Gel-Luft einen Oberflttchenzuatand zu 
erhelten, der nahe den jenigen der Grenzflfiche fltteeig- 
gaafbrmig iat, danaoh aohlBgt man im Verlauf einer. 
zweiten Stufe mittela WHaaerungj FlieBen, Pulveriaation 
oder tthnlichem auf dem so erhaltenen "Model!" ein 
schmiegaamea, erhttrtbarea Material nieder, wie vorzugs- 
weise einen Silikon-Elaatomer oder wie Jedea andere 
schraiegaame, erh&rtbare Material, vertrBglich mit 
den KiJrperflUaeigkeiten und Kbrpergeweben, danaoh wird 
im Verlauf einer dritten Etappe nach der Erhartung 
dea genannten Materiala die erhaltene Protheae duroh 
irgend geeignete Mittel demodelliert . 

2. Verfahren nach Anapruch i, daduroh gekennzeichnet , 

daB der vorgeforote, erhitzte Trttger zur Heretellung 
der Form der Prothese ein vorgeformter Trs\g«r aus 
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nicht abnutzbarem Material let, wle Met all f Glss 9 
lnsbesondere Plistik, Welches elne aaubere Oberfl&che 
ohne groBer Rauhelt bealtzt, auf der ein Sol nieder- 
geschlagen wird, welches bel Abklihlung ein Gel blldet, 
auf den ein echini egsames, h&rtbaree Material nleder- 
geschlagen wird, nach dessen Erharten das Gel durch 
Wiedererw&rmen, Wasohen und LBsen entfernt .wird, danach 
wird der TrMger 9 dessen Dlmenslonen infolge der Ent- 
fernung des Gels geringer als die der geformten Pro- 
these slnd» aus dleaer durch einf aches Herausziehen 
entfernt. 

Verfahren nach Anapruch 1, dadurch gekennzeiohnet 9 
daB der bentttzte, vorgeformte TrHger zur Herstellung 
der Prothesenform erhelten wird, in^dem man in einer 
dementi erbaren Form aus einem Material wle Met all, 
lnsbesondere Plaetik, deren Oberflttchen frel von 
Rauhlgkeiten 8ind 9 einen Kern aus vBllig entfernbsrem 
bzw. lCsbareo Material , wle Wache, Hare oder ein 
Sol, welches bel Abktlhlen ein Gel blldet , formt, danach 
wird nach Entformen des so erhaltenen Kerne durch 
De montage der Form die OberflKche dieses Tr&gerkerns 
mittels elnes Sols behandelt 9 welches bei Abktlhlen 
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ein Gel bildet, danach wird auf dem eo' erhaltenen 
TrMgerkera ein oohmlegaameo, httrtbarea Material, ina- 

besondere SiliVon-Ela8toner, aufgebrecht, und, naoh 
den Erhttrten dee genannten, erh&rtbaren Materials, 
wird der Trfigerkern duroh Sohmelzen eliminiert und 
duroh eine werme Flttaeigkeit geltfst. 

Terfehren naoh einen der vorhergehenden Ansprtiehe 1 bis 
3, daduroh gekennzeichnet, daB das Sol, welches durch 
Abkilhlung ein Gel bildet, daa der GrenzBOhicht Gel- 
Luft einen Oberflttchenzuetand verleiht, der nahe den- 
jenigen Zu stand der ttbergangssohlcht flttsaig-gaefernig 
1st, vorzugawelse Geloae oder Gelatine in LQsung 1st. 

Yerfahren naoh Anapruoh 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB bei Verwendung eines Trftgerkernea aus einem elimi- 
nierbaren bzw. lbsbaren Material, beatehend sue einen 
Sol, welchea bei AbkUhlung ein Gel bildet, dieaea 
Material vorzugaweiae Geloae oder Gelatine in Losung ist 
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6. Verfahren nach Anapruch 5, daduroh gelcennzeiohnet, 
daB bei Verwendung einea Tragerkerna aua elininier- 
barem bzw. lBabaren Material beatehend aua einen/Gel, 
gebildet auf der Grundlage einea Sola, welches aua 
GeToae in LBsung be8teht, es nicht notwendig let, 
bei eineo derartigen Kern in zuaBtzlicher Anwendung 
von Sol in Unwendlung zu einem Gel zu verfahren, urn 
in der Grenzechicht Gel-Luft einen Oberfiachenzuatand 
zu erreichen, der nahe denjenigen Zuatand der Ubergange- 
achicht flttaaig-gaafbruig iat, gentigt ee, dieeea Gel 
vor der Ablegerung von achniegaauer, hftrtbarer, zur 
Bildung der Prothese beatehender Materie einer WBrne- 
einwlrkung zu unterziehen. 



Harnleiterprotheae, herge8tellt nach den Terf8hren 
gemaS einen der vorhergehenden AnaprUohe, daduroh 
gelcennzeiohnet, daB dieae nit einen Einweg-Ventil 
nit Elaatik-Lippen veraehen i8t, die integraler Be- 
atandteil der Protheae und einstlickig nit deraelben 
genaB demTerfahren nach Anapruch 2 erhalten aind. 
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Harnleiterprotheae nach Anapruoh 7, deduroh gekenn- 
sseichnet, daB zur Sicheratellung der Diohtigkeit Jeder 
Harnleiter nahe eelnee Einwegventile nit einem Be feet 1- 
gungskragen aus gewebefreundliohem Stoff und mit eineo 
anBich bekannten Dichtnantel, ebenfella aus gewebe- 
freundliohem Stoff und gegebenenfella mit Hern-Bra inag«- 
lttchern veroehen 1st, um die Anaatoooae mit flem natUr- 
lichen Harnleiter sicherzuatellen. 

KUnatliche HarnrBhre, hergeetellt nach dem Yerfahren 
gem&8 Anapruoh 2, daduroh gekennzeiohnet ,daB dieselbe 
gerade 1st. 

Kttnstliche HarnrBhre naoh Anapruoh 8 oder 9, dadurch 
gekennBeichnet, daB dieselbe an einen Sphinkter an- 
gefUgt 1st. 

GefliBprothese hergeetellt gem&B dem Yerfahren nach 
Anapruoh 2, dadurch gekennseichnet , daB dieselbe 
gerade ohne Abzveigungen 1st. 



709841/0953 





- yt - 



27U810 



Patent a neprllohe 



13. 



14. 



15. 



Gef&Bprotheae, hergeetellt naoh dem Verfahren gem&B 
Anspruoh 2 oder 3, deduroh gekennzeichnet, dafl die- 
selbe Verzweigungen und / oder Bifurketionen aufweiet. 

Protheae, hergeetellt geoBB den Verfahren nach Aiwpruch 
1 oder 2, deduroh gekennzeichnet, daB dieselbe die Porn 
elner Klappe oder von Klappen hat. 

Pro these nech Anspruoh 1, deduroh gekennzeichnet, daB 
dieselbe eine Herzprotheae iat. 

Herzprothese naoh Anspruoh 14* deduroh gekennzeichnet, 
daB dieselbe insbesbndere ein kllnstliches ventrl Kularee 
und / oder aurikulers Herzohr bzw. Xamtner deretellt. 

Protheae, hergeatellt gem&B den Anaprliohen 1 oder 2, 
dadurch gekennzelohnet , daB dieeelbe eine aehr geringe 
GrbBe aufwelat und dazu bestlmmt iot, in der Mikro- 
chlrurgie, inBbeeondere in der neurologischen Mikrd- 
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chlrurgie verwendet zu werden, insbeaondere urn Gehirn- 
gef&Be zu ereetztea, desweiteren inabeoondere in der 
Herz-Milcrochlrurgie, inabesondere un Ebonergefafie 
zu eraetzen, in der Mikrochirurgie der Verdauungeeppa- 
rate, insbeaondere un den Gallengang, die Milzgef&Be 
und die GefttBe des Meeenteriums zu eraetzten. 

nebbj 

Ktinstliche Blaae hergeatellt gem&B Verf ehren 'Anepruch 3 
aua achoiegeamen Material und in der allgeneinen Form 
einee OvQide, dadurch gafcennaeicnnat, daB in leerem 
Zuatand Oder bei Fehlen einea inneren Druckee die Blase 
itaQuerachnitt die Porn zweier W'a aufWeiat, die ent- 
gegengeaetzt aneinenderatoBen und aymmetriech tiber ihre 
Sufleren Gewttnde vereinigt Bind, deren innere Stellen 
aieh leieht berUhren und deren vier Gewlinde einee Jeden 
V!a leicht tlberall untereinander Je zwei auf zwei in 
Kontakt liegen, wobei die nit den Urin in BerUhrung 
fconnende Oberflftohe vbllig glatt let und daB die Blaae 
an nindeatena drei Stellen Befeetigunganittel aufweiat. 

Kttnatliche Blaae nach AnBpruoh 17," dadurch gekennzeich- 
net, daB dieae die allgeneine Form einea Ovbida beaitzt, 
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wobei eines der Enden der Blase duroti eine Harnleltungs- 
rShre in Verbindung nit einem VUnstlichen Hernleiter 
verl&ngert 1st und dafl die Harnleitungarbhre nit einem 
gewebefreundliohen Stoff zur Anastomose alt der netllr- 
11 chen Harnrohre verbunden 1st. 

19. Kiinstliche Blase nach Anspruoh 17 oder 18, daduroh 

gekennzeichnet, dafl dieselbe nit zwel Hsrnleitern gem&fi 
dem Fatentanaprueh 7 verbunden let, welche an ihren 
Enden je eln Harn-Einwegventil eufwelsen, welches 
innerhalb der Blase angeordnet 1st und welches vorzuge- 
weise vom Typ einee Gumulllppenventlls 1st* 

20* Kiinstliche Blase naoh einem der Anaprttohe 17 M 19 

dadurch gekennzelchnet, daS diese sur Implantation mit 
mlndestens einem Be feet igungeband aus gewebefreundli- 
chen) Stoff verbunden let, welches lftngs des gesamten 
Umfangs der oberen, inneren Gew&nde der beiden V v s 
befestlgt 1st und welches deaweiteren am Baxhfell fi- 
xlert 1st und: daB die Blaee mindeetena ein weiteree 
Band aus gewebefreundllchem Stoff aufWeist, welche e 
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auf dem Drittel vor dem Umfang der Kufieren, oberen 
GewSnde der beiden W'a befeatigt 1st, und mindestens 
eln weiteres Band aus gevebefreundlichen Hater id. , 
welches vor dem Yordertell der oberen Wand der Blase 
befeatigt 1st, wobei die B&nder 1m KBrper dergestalt 
flxlert sein kOnnen, indem dieae die Muekeln jenseita 
des Bauohfella durohqueren. 

21. Ktinatllohe Blase naoh einem der AneprUche 17 bis 20 1 
daduroh gekennzeiohnet , daB zur Implantation dleselbe 
au ihrer Aufhttngung mindeetena zwei Binder aus gevebe- 
freundlichem Stoff aufweist und daB die Blase an ihrer 
Blasenapitae einen Befestigungskragen ebenfalla sua 
gewebefreundllofeem Stoff beaitet* 

22. KUnetliohe Bleae naoh elnem der AnsprUche 17 bla 19, 
daduroh gekennzeiohnet, daB zur ftuBeren BenUtaung 
dleaelbe einen GUrtel tr&gt, der geeignet am Pat i en- 
ten befeatigt let, wobel ewei Harnleiter gem&B der 
Patent a nsprUohe 7 oder 8 mit der prothetiaohen Blase 
verbunden Bind, velohe die beiden netttrllchen, an der 
Haut mttndenden Harnleiter kanalisieren. 
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Verwendung der prothetiachen HarnrbTire gemBB einen 
der Anaprtlohe 9 bis 10 In einer HuBeren Position, 
dadurch gekennzelchnet, dafl dieae prothetiBOhe Harn- 
rBhre an ein ohlrurgiaoh gebildetea Reservoir ange- 
sohloB8en let, an deo die HarnrbTire ttuBerlich fixiert 
let. 
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Verfahren zur Herstellung von Organ-Prothesen 
und Organ-Prothesen hergestellt gemSB dem Ver- 
fahren 



Die Erf indung betrif f t ein Verfahren zur Herstellung von Organ- 
Prothesen und Organ-Prothesen, welche gemSfl dieses Verfahrens 
hergestellt sind. 

Es ist von grbBter Wichtigkeit, dafi in gewissen Fallen die inne- 
ren Wande von Organ-Prothesen einen vollkommenen OberflSchenzu- 
stand aufweisen, d.h. vollkommen glatt sind; in der Tat ist die 
geringste Ungleichheit Oder Irregularitat der Oberfl&che nach 
inehr oder weniger kurzer Zeit der Ursprung von Konkrementbildung 
Oder von Ablagerungen, die ihrer Natur nach das Verstopfen des 
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Organs oder schwere organische Unfalle sur Polge haben, deren 
Ausgang fur den Patlenten, der Trager dieser Protheeen let, fatal 
werden kann. 

Eine gewisse Anzahl von Versuchen zura Erhalt von vollkonimenen 
und anti-adhasiven prothetischen Oberflachenzustanden sind durch- 
gefiihrt worden, weshalb vorgeschlagen worden 1st, die protheti- 
schen Oberflachen rait lebenden Stoffen oder rait biologischen 
FlUssigkeiten zu bestreichen, mit diversen Subetanzen, welche 
dazu geeignet sind, den Artikeln, welche sie urahttllen, einen 
gentigend ebenen Oberflachenzustand zu verleihen, urn eine Konkre- 
mentbildung und Ablagerungen zu vermeiden. Unter den vom Stand 
der Technik vorgeschlagenen Auftragstoffen gibt es Auf tragetof f e , 
die aus einera Silikon bestehen oder desweiteren Auf tragstof f e , 
welche aus einer fltissigen organiechen - eilikonhaltigen Mischung 
bestehen, welche bei konstantem Volumen hartbar iet und gewbhn- 
lich in Gegenwart einee Katalysatore, vie einer Zinnverbindung , 
welche toxisch ist, oder eines Peroxyds oder einer Platinverbin- 
dung ablauft, diese Uberzugstoffe kbnnen nur auf die zu behan- 
delnden Oberflachen (ausgenommen jene Oberflachen, die eelbst 
aus Silicon bestehen) aufgebracht werden, nachdem die Oberflachen 
mittels einer "primaren" Adhasionsechicht prapariert worden sind. 
Die geraaO des Standee der Technik vorgeechlagenen LBeungen weisen 
jedoch den Nachteil auf, dafi eie verhaltnismaBig komplexe DUnn- 
iiberzugsverfahren erfordern. 
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Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren der eingangs genannten Gattung zu schaffen, welches 
besser den Notwendigkeiten der Praxis entspricht als bekannte 
Verfahren, insbesondere soli das Verfahren es gestatten, kUnst- 
liche Organe zu erhalten, die einen vollstandig glatten inneren 
Oberflachenzustand aufweieen, ohne den geringeten Rauhigkeiten. 
welche der Ursprung zur Konkrementbildung und von Ablagerungen 
sein kBnnten und welche die Gefahren von GefSQunfallen (aufgrund 
der Bildung von fasrigen Gerinneeln), von Lithiaeen Oder von 
Kalklil-Formationen vermeiden, denen die Patienten, welche Trager 
von bekannten Prothesen sind, ausgesetzt sind. 

DarUber hinaus liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren au schaffen, mit^elchem Prothesenforraen hergestellt wer- 
den kbnnen, die bis heute geoaO dee bekannten Standee der Technik 
bezUglich klassischer Formgebungsverfahren nicht erreichbar sind, 
welche alle feste, demontierbare Ponnen verwenden. Schliefilich 
liegt dem Verfahren die Aufgabe zugrunde, medizinisch zufrieden- 
stellende Organ-Prothesen zu schaffen. 

Die LBsung der Aufgabe besteht darin, daQ man einen verge fertigt en 
Trager der Form der zu erhaltenden Protheee verwendet, auf wel- 
chem im Verlauf einer ersten Stufe mittels Wasserung, Pulverisa- 
tion, Dunniiberziehen, Flrnieren, laokieren oder ahnlichera ein 
Sbl aufgebracht wlrd, welches bei Abkuhlung ein GelbLldet, das 
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geBtattet, der Grenzechicht Gel-Luft einen Oberflachenzustand 
eu verleihen, der nahe demjenigen Zustand der Orenzflache fltis- 
sig-gasfBrmig let, danach echlagt man in Verlauf elner zweiten 
Stufe mittels Wasserung. FlieBen, Pulverisation oder ahnlichem 
auf dem bo erhaltenen "Modell" ein schmiegsames, hartbares Ma- 
terial nieder, wie vorzugsweiee Silikon-Elastoraer oder jedee 
andere schmiegsame, hartbare Material, welches mit den Kttrper- 
fltissigkeiten und Kbrpergeweben vertraglich ist, danach wird im 
Verlauf einer dritten Stufe nach Erhartung dee letztgenannten 
Materials die so erhaltene Prothese durch jedes geeignete Mittel 
demodelliert. 

Gemafi einer bevorzugten Ausgestaltung* der Erfindung ist der vor- 
geformte, benUtzte Trager zur Herstellung der Perm der Prothese 
ein vorgeformter Trager aus nicht abnutzbarem Material, wie Me- 
tall, Glas, Plastik, oder ahnlichee, welches eine saubere Ober- 
flacne ohne groBer Rauheit besitzt, auf der ein Sol niederge- 
schlagen wird, welches bei Abktihlung ein Gel bildet, auf dem ein 
schmiegsames, hartbares Material niedergeechlagen wird, nach 
dessen Erharten das Gel durch Wiedererwarmen, Waschen und Lttsen 
entfernt wird, danach wird der Trager, dessen Dimensionen inf olge 
der Entfernung des Gels geringer als die der geformten Prothese 
Bind, aus dieser durch einfaches Herausziehen entfernt. 

GeraaB einer weiteren, vorteilhaften Aus fUhrungs form des erf in- 
dungsgemaBen Verfahrens wird der benUtzte, vorgeformte Trager zur 
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Herstellung der Prothesenform dadurch erhalten, indera man in einer 
deraontierbaren Form aus einem Material wie Metall, Plastik u.s.w., 

deren Oberflachen frei von Rauhigkeiten Bind, ejLnen Kern aua vBllig 
entfernbarem bzw. lbobarem Material, wie Wacha, Harz Oder ein 

i sol formt, welches bei AbkUhlen ein Gel bildet, danach wird nach 
Entformen des so erhaltenen Kerne durch Demontage der Form die 
Oberflache dieses Trfigerkerns mittels eines Sols behandelt, wel- 
ches bei AbkUhlen ein Gel bildet, danach wird auf den so erhal- 
tenen Tragerkern ein schmiegsames, hartbares Material, wie zua 
Beispiel Silikon-Elastomer, aufgebracht und, nach deni Erharten 
des genannten erhartbaren Materials wird der Tragerkern durch 
Schraelzen eliminiert und durch eine warme Flttssigkeit gelbst. 

GemaB einer weiteren. vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungs- 
gemaflen Verfahrens ist das Sol, welches durch AbkUhlung ein -Gel 
bildet, das der Grenzschicht Gel-Luft einen Oberflachenzustand 
verleiht, der nahe deinjenigen Zustand der Ubergangsschicht flUs- 
sig-gasfbrmig ist, vorzugsweise Gelose oder Gelatine in Lbsung. 

DarUber hinaus kann gemaB vorliegender Erfindung bei Verwendung 
eines TrSgerkeraes aus einem eliminierbaren bzw. 15Bbaren Ma- 
terial, bestehend aus einem Sol, welches bei AbkUhlung ein Gel 
bildet, dieses Material vorzugsweise Gelose oder Gelatine in Lb- 
sung 8ein« 

GemaB einer weiteren Variante des erfindungsgemaflen Yerfahrens 
kann bei Verwendung eines Tragerkernes aus eliminierbaren bzw. 
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Ibsbaren Material, beetehend aus einem Gel, gebildet auf der 
Grundlage einee Sole, welchee aus Geloee in Lbsung beeteht, es 
nicht notwendig sein, bei elnem derartigon Kern in zueatzlicher 
Anwendung von Sol in Urawandlung zu einem Gel au verfahren, urn in 
der Grenzschicht Gel-Luft einen Oberflachenzuetand zu erreichen, 
der nahe derajenigen Zustand der Obergangsschicht flttseig-gas- 
formig iet, genUgt ee. dieses Gel vor der Ablagerung von schmieg- 
samen, hartbaren, zur Bildung der Prothese bestinunten Materialien 
einer Warmeeinwirkung zu unterziehen. 

Darttber hinaue schafft die vbrliegende Brfindung nach dem er- 
findungsgemaflen Verfahren hergestellte Organ-Prothesen. 

Insbesondere ist eine Organ-Prothese dadurch gekennzeiohnet, da0 
diese eine implantierbare, kttnstliche Blase ist, versehen mit 
oder ohne vollstandigen Hamleitem und/oder mit klinstliohen Harn- 
rBhren, darUber hinaus kbnnen die Organ-Prothesen einfache oder 
komplexe Gefaflprothesen ait seitlichen Veraweigungen oder Bifur- 
ka tionen sein, klappenartige Prothesen, insbesondere dee Type von 
Klappen-Prothesen naoh der franzBsiechen Patentanaeldung 74 12 
107, Herzprothesen und insbesondere ventrikulare und/oder auri- 
kuiare Hohl-Prothesen, desweiteren Prothesen nit eehr geringen 
Durchmessem zur Verwendung in der Mikrochirurgie, insbesondere 
in der neurologischen Mikrochirurgie zu* Beispiel, urn Hirnge- 
fa6e zu ersetzen, desweiteren in der Here-Mikrochlrurgie, um zua 
Beispiel Koronar-Gefafle zu ersetzen, in der digestiven Kikro- 
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chirurgie, urn zurn Beispiel den Gallenkanal, MilzgefSBe, GefaBe 
dea Mesenteriume zu ersetzen, u.s.w. , deswelteren zur Verwendung 
al8 Mikrogefafle und Mikrokanttlen, welche Me Jetzt nlcht mit einer 
vBllig glatten und Unebenheiten freien Oberfl&che herzustellen 
war en. 

Bezliglich der implantierbaren kUnstlichen Blaeen let die Notwen- 
digkeit einer derartigen Prothese mediziniBCh und chirurgisch 
seit langem bekannt, wie auch biologisch danach geBucht wird. 

Io bekannteii aktuellen Stand der Technik exiBtieren schon kunst- 
liche, implant! erbare Blasen. Jedoch weiaen diese Blasen bedeu- 
tende Nachteile und selbst Hindernisse auf; Gewisse dieeer Blasen 
kBnnen sioh nicht vollstandig entleeren und das Ham-Rest volume n 
erhBht stark die Risiken dee Auf tret ens einer Lithiase Oder das 
Auftreteri von anderen Konkrementbildungen, das Material, aus 
denen gewisse dieser. Blasen hergestellt eind und der Oberflachen- 
zuatand dieses Materials erhbhen stark die gleichen Gefahren, 
gewisse dieser Blasen besitzen keine Ventile fUr die Harnleiter 
und der Urin kann in die Nierenbecken euruckflieflen, gewisse die- 
ser Blasen konnen keinen uretralen Sphinkter aufnehmen. 

Die vorliegende Erfindung hat deshalb gleichermaflen die Aufgabe, 
eine implantierbare , kunstliche Blase zu schaffen, welche den 
Notwendigkeiten der Praxis beeser als bekannte kunstliche Blaeen 
entspricht, insbesondere soil sich die Blase vollstandig leeren, 
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dartiber hinaus soil das Material derselben und der Oberflachen- 
zuBtand dieses Materials weder das Auftreten von Lithiasen noch 
von KalkUlen, noch von anderen Konkreraentbildungen begUnstigen, 
deBweiteren sollen ihre Harnleiter mit Ventilen verBehen eein, 
welche ein Ruckflieflen des Urina verhindern und darUber hinaus 
soli die Blase mit einem uritralen Sphinkter verbunden sein, wo- 
bei die Blase eine Form aufweisen soil, die insbesondere gut dazu 
geeignet ist, im kleinen Becken implantiert zu werden, ebenso wie 
die Blase leicht aufgehangt und befestigt werden soil. 

Diese weitere Aufgabe wird gelSst durch eine implantierbare , 
kunstliche Blase aus weichem Material und gewShnlich der Form 
eines Ovoids, die dadurch gekennzeichnet ist, dafl erfindungs- 
gemafl in leerem Zustand Oder bel Fehleh eines inneren Druckes 
die Blase im QuerBchnitt die Form zweier W»s aufveist, die ent- 
gegengesetzt aneinander etoflen und symmetrisch iiber ihre auBeren 
Gewande vereinigt Bind, deren irinere Stellen sich leicht berUh- 
ren und deren vier Gewande eines jeden W's leicht Uberall je zwei 
aufeinander in Kontakt liegen, wobei die rait dem Urin in Bertth- 
rung kommende Oberflache vSllig glatt 1st und daB die Blase an 
mindestens drei Stellen BefeBtigungsmittel aufweist. 

GemaB einer vorteilhaften AuBgestaltung der erfindungegemaBen 
Blase ist diese an einem Ende der gewBhnlich ovoidalen Form mit 
einem Harnrbhren-Tubus verlangert, der mit einem an sich bekann- 
ten kiinstlichen Sphinkter, zua Beispiel eines Typs gemaB der 
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franzSsischen Patentanmeldung 73 40 939 verbunden eein kann und 
.nlt einem geweberreundlichen Stoff auegeetattet 1st fiir deren 
AnaetomoBe an der natttrlichen HarnrBhre. 

i 

GemaB einer bevorzugten Auefiihrungsform der erfindungsgemaflen 
Blase iat diese mit zwei Harnlettem versehen, welche Je an ihrem 
MUndungsende ein Harn-Einwegventil aufweisen, welche innerhalb 
der Blase angeordnet sind und welche vorzugeweise lippenventile 

sind* 

Gernafl einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungs- 
gemaB en Blase iat daa innerhalb derselben angeordnete Harn-Ein- 
wegventil dee Harnleitere. welchea vorzugeweise vbm Typ eines 
OummiliPPen-Ventils ist. ein integrierter Beetandteil dee Ham- 
leiters, mit welchem es einetuckig geformt auegebildet ist. 

t 

BeaM einer weiteren bevorsugten Ausfuhrungsform der erfindungs- 
gemaBen Blase 1st dies, mit mlndestens slnem Band aus gewrte- 
freundlichem St.« ver.ehen. welches a»f dem Umfang der inneren, 
00 .ren GeWand. der fceiden Ws hefe.tigt 1st nnd welches dee- 
«itere» am Ba-ohr.U tefestlgt sein *ann, darUher hlnaus 1st die 
Blase Bit mindeeten. einem weiteren Befeetigungehand ans gewebe- 
^undlichem S to« versehen, welches anf dem Verdertell des Urn- 
fang, der auBeren. oheren Gewande der oelden We befeetigt ist 
^ desweiteren mit »inde.tens einem dritten Befestigung.W 
.u, gewehefreundlichem Stc«, welche. aut dem Vrderteil der 
0 „. r .» wandung der Bla.e hefestlgt 1st, wchei alle Befe.tigunge- 
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bander dadurch fixiert eein kbnnen, indem sie die Muskelschlcht 
jenseits des Bauchfalls durchqueren. 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Aus ftihrungs form der erfindungs- 
gemafien Blase besitzt dieee zu ihrer Aufhiingung raindestene zwei 
weitere Haltebander aus gewebefreundlichem Stoff und auf ihrer 
Blasenspitze einen Befestigungskragen aus gewebefreundlichem 
Stoff. 

Eine weitere vorteilhafte Aus fUhrunge form der erfindungsgemaflen 
Blase besteht darin, daB dieBe aus Elastomeren aus Silikonen her- 
gestellt ist und daB dieee vorzugsweise auf der inneren Oberfla- 
che der Blase und auf den benetzten Oberflachen ihrer drei ange- 
echlossenen Leitungen einen vbllig glatten oder eberien Oberfla- 
chenzustand, der gemafl dem erfindungsgemaflen Verfahren erhalten 
wurde. Gemafl der Erfindung wird das erfindungsgemaBe Verfahren, 
welches einen vorgeformten Trager aus nicht eliminierbarem Ma- 
terial verwendet, dazu verwand, urn Harnleiter herzustellen, die 
einsttickig mit einem Harn-Einwegventil gemaS folgender Beschrei- 
bung verbunden Bind, indem man ale Trager eine vorgeforate mas- 
sive Stange verwendet, deren ein Ende profiliert ist, um hach 
dem Fprmen ein Ventil zu erhalten, welches vorzugsweise. die Form 
eines Gumrailippenventils besitzt, auf diese Stange bringt man 
durch irgend ein geeignetes Mittel ein Sol aus Gelose oder aus 
Gelatine auf, welches bei Abktihlen ein Gel blldet, auf dem man 
ein schniiegsames, hartbares Material, wie zum Beispiel ein Sili- 
kon-Elastomer niederschlagt, danach eliminiert man nach dem Er- 
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htirten des genannten Materials das Gel durch Wiedererwttrmen, 
Waschen und LBsen, wonach man die Stange durch einf aches Glelten 

herausaieht, urn so einen vollstandig aus dem schmiegsaraen Ma- 
terial hergestellten Harnleiter au erhalten, dessen innere Ober- 
flMchen des Ventils der(selben vollstandig glatten Oberflachenzu- 
stand wie die innere Wandung des Leiters aufweisen, der deh Harn- 
leiter bildet. 

GemaB der Erfindung ist das erfindungsgemafle, oben genannte Ver- 
fahren gleichermaBen aur Herstellung von kiinstlichen HarnrShren, 
gerade oder gebogen, geeignet, eventuell verbunden mit einem 
Sphinkter und mit Befestigungskragen aus geweb'efreundli chem Stoff 
versehen, wie vorhergehend beschrieben, in Verbindung rait der 
erfindungsgemaBen Blase. 

GemaB vorliegender Erfindung kann dae erfindungsgemafle Verfahren 
gleichermaBen aur Herstellung von kiinstlichen HamrBhren ange- 
wand werden, die mit einem Sphinkter ausgertistet Bind, indem aur 
Verwirklichung gana am Anfang getrennt einerseits eine kunstliche 
HarnrBhre durch die Verf ahrenBvariante f welche einen nicht eli- 
minierbaren Trager bentttzt, hergestellt wird und andererseits 
ein Sphinkter geschaffen wird, der aus einem kleinen Ballon be- 
steht wie zum Beispifl. derjenige gemaB der franzBsischen Patent- 
anmeldung 73 40 939, in dem die Verf ahr ens variant e angewendet 
wird f welche einen eliminierbaren Tragerkern bentitat, danach wer- 
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den die beiden Fonnen durch Einflihren des kleinen Ballons in die 
lichte Weite des Harn-Tubue und durch Kleben der Oberflfichen 
zusammengefiigt, welche nlcht in Kontakt mit dem Urin stehen. 

Gemafi vorliegender Erfindung werden die ktinet lichen Harnblasen 
dadurch geschaffen,. indem man eirie Verfahrerisvariante anwendet, 
die einen entfernbaren TrSgerkern bentftzt und werden mittels 
Kleben durch ein Sphinkter-System und durch ewei gemafi vorlie- 
gender Erfindung erhaltene Harnleiter vervollstandigt , wobei im 
besonderen das Sphinkter-System Gegenstand der franzoeischeh Pa- 
tentanraeldung 73 40 939 ist und die Harnleiter mit Befeetigungs- 
kragen aus gewebefreundlichem Stoff versehen sind, wie die Be- 
festigungsbander, welche vorgehend beschrieben sind. 

Gemafi der Erfindung kann die Verf ahrensvariante , welche einen 
nicht eliminierbaren TrSger beniltzt, vorteilhafterweise zur 
Schaffung von einfachen vascuiaren ProtheBen und insbesondere 
zur Schaffung mittels vorgef ormter Trager von Gef Sflen oder Ge- 
faBabschnitten ohne Verzweigungen verschiedenen Durchraeflsers und 
variabler Lange verwendet werden. 

Die Verfahrensvariante, welche einen vBllig eliminierbar*n Trftger- 
kern beniitzt, kann vorteilhafterweise bei Yerwendung von geform- 
ten Tragerkemen in der Porm der gewtlnschten Prothese dazu ver- 
wendet werden, komplexe vasculare ProtheBen rait eeitliohen Ver- 
zweigungen oder Bifurkationen zu s chaff en. 
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ErfindungsgemaB kann die Verf ahrensvariante , welche einen nicht 
eliminierbaren Triiger bentttzt, vorteilhafterweiee dazu ange- 
wendet werden, plattenfbrmige Protheeen zu echaffen und inebe- 
sondere but Pormung eines klappenfbrmigen Gegenstandes gemaB der 
franzBsischen Patentanmeldung 74 12 107, wobei an dieses ver- 
schiedene anhangende Stttcke nach dem Forraen zugefugt sind. 

ErfindungsgemaB kann das Verf ahren in vorteilhafter Weise zum 
Pormen von Herz-Prothesen angewendet werden, welche einen inneren, 
▼bllig glatten Oberflfichenzustand aufweieen und insbesondere zur 
Pormung von ventrikularen und/oder aurikularen Hohlraumen. 

GleicherroaBen kann das erfindungsgemaBe Verfahren und insbeson- 
dere diejenige Variante, welche einen Trager aus nicht elirainier- 
barem Material bentttzt, dazu verwendet werden. Prothesen mit sehr 
kleinem Durchmesser wie oben erwahnt zu schaffen, die dazu be- 
stimmt sind, in der Mikrochirurgie verwendet zu werden, insbe- 
sondere in der neurologischen Mikrochirurgie, zum Beispiel, urn 
GehirngefaBe zu ersetzen, deeweiteren in der Herz-Mikrochirurgie, 

Z um Beispiel Koronar-GefaBe zu ersetzen, in der digestiven 
Mikrochirurgie, urn zum Beispiel den tJallengangkanal , Milz-GefaBe, 
oder GefaBe des Hesenteriums u.s.w. zu ersetzen und darttber hinaus 
Mikrogef&Be und Mikrokanale, wobei es bis heute unrabglich war, 
derartige GefaBe Oder Kanale mit volllg glatten inneren Oberfla- 
chen zu schaffen. 
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Uber diese vorstehenden Einrichtungen hinaus umfaflt die Erfin- 
dung noch weitere Einreichungen und Vorrichtungen, welche aus der 
folgenden Beschreibung hervorgehen. 

Die Erfindung zielt insbesondere darauf ab, Fabrikationsverfahren 
von Organ-Prothesen gem SB den vorherbeschriebenen Vorrichtungen 
zu s chaff en, wie darauf, die darauf, durch. Ingangeetzung der Ver- 
fahren die Prothesen zu erhalten und auch die Mitt el, urn diese 
Prothesen einzusetzeri. 
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Die Erfindung let in der nachfolgenden Beaohrelbung anhand 
von In der Zeichnung dargeatellter Aueftthru'ngebeiepiele n&her 
erlttutert. Dabei selgt: 



Flgur 1 eine perapektivisohe Ansicht der allgenel- 
nen Form elner Blase gem&8 vorllegender 
Erfindung; 



Flgur 3 elnen velteren Querachnltt durch die Blase 
gen&B der Flgur 2 in gefttlltem Zuatand; 

Flgur 4 ©hematisoh eine Blaee und ihre Aneohlttsse 
geu&B vorllegender Erfindung, wobel links 
eln Tell entfernt 1st; 

Flgur 5 elnen Schnltt sur sohematiaohen Darstellung 
elner Inplantatlon elner erfindungegemaflen 
Blase in Bezug auf das B8UQhfell; 

Flgur 6 elnen L&ngssohnltt duroh die Anvendung 



Figur 



2 



elnen Querachnltt duroh eine erfindunge- 
gemSBe Blase in leerem Zuatand Oder ohne 



inneren Druck; 



elner erfindungsgein&Ben Vorrichtung in 

Realislerung eines Einzel-Hernleitere in 
709841/0953 
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Yerblndung nit einera Einvegventil; 



Figur 7 eine Seitenanslcht der Anvendung einer 

erflndungegemaBen Yorriohtungin Form einea 
Harnleitera; 

Figuren 8 bis 10 Anaiohten von GefttBprothesen gem&B vorlie- 

gender Erfindung, in besonderen: 

Pigur 8 eine schematisohe Ansloht einer einfachen 
GefMBprotheae; 

Figur 9 elnen Aorta-Bogen sur Daretellung dee An- 
fangBattioka freler Karptlden und 

Figur 10 eine GefgBversswelgung 

Es 1st jedoch selbstveratBndlloh, daB die Zeiohnung und 
die dasugehOrlgen Beschreibungateile nur zur Illustration 
der Erfindung engeftthrt Bind, wobei dieae keinerlel Begren- 
zung deraelben belnhalten. 



Figur 1 let eine perepektlvisehe Aneioht zur Daretellung 
der allgemelnen ovalen Form einer Blaae 1 genKB vorliegender 
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Erfindung; an einea Ende dee Ovoide 1st die Blaee 1 mittele 
einea Harnleitungarohretttoke 2 verlangert; Figur 1 selgt 
swei Faare von False 3 und 4 bsw. 5 und 6, die eioh jeweila 
auf je elner Seite der Blaee 1 erBtrecken. Man findet dleee 
Felse 3, 4 bzw. 5, 6 der Blaee 1 in Figur 2 wieder, die ein 
Querschnitt der Figur 1 deratellt, inleerem Zuetand Oder 
bei Abvesenheit einee inneren Bruckeei iwei sioh jeweila 
gegeniiberllegende Felse 3 und 5 bzw. 4 und 6 Bind duroh eine 
deutlieh ebene Vend 8 bzw. 7 mitelnender verbunden; Iwei 
False einee Pa area 3 und 4 bew. 5 und 6 eind mittels Je zweier 
ZwlsChenlegen 11 und 12 bsw. 13 und 14 miteinender verbunden, 
die untereinander Uber einen Gegenfels 15 bzw. 16 in Verbin- 
dung etehen. Auf dieee Weiee hat dieser Quereohnitt die Form 
einea doppelten V, die aich gegenttberliegen und die eyoimJtrJech 
durch ihre ttuBeren Gew&nde verbunden eind, welche duroh die 
wand© 7 und 8 gebildet sind. Die inneren Streben der We, 
die die Gegenfelse 13 und 16 eind, bertihren aich leioht, die 
vler Selten einea Jeden W»a eind leioht Uber ell in Xontekt 
je zwei su sweit Wend und Zwiaohehlage 7 und 12, 8 und 11, 
8 und 13, 14 und 7: ao let dea re8ultlerende Volumes der 
Blaee 1, d.h. eein innerea Volumen In leerem Zuetand oder 
bei Abweeenheit einee Inneren Druokea, praktiech gleloh Null, 
wee einen weeentliohen Tortell vorliegender Erfindung dar- 
etellt. 
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GemttB der Erfindung let dieee Porm der Bleee in leereo 
Zustand die bevorzugte oder bevorzugt angenommene Porn, welche 
die freie und leere Blase einnimmt, d.h. die Rohrform, welche 
ihr fabrikationsraliBig gegeben worden iat| Jedooh let dieee 
Form nicht begrenzend gemeint und ea nag genttgen, daB die 
Blase die genannte Form einnimmt, wenn sie eioh unter der 
Einwirkung eines auBeren Druckee entleert, so Bum Beispiel 
unter einea Unterleibedruck beim Urinieren. 

OleichermaBen sind die in der Pigur 2 wiedergegebenen runden 
Formen duroh die Pelze 3, 4, 5, 6 und die Gegenwalee 15, 16 
in keiner Weiae begrenzend, und andere Pormen kUnnen febri- 
kationamaBig gemaoht werden, aelbst kantige oder quadretische 
Formen. 

Die Figur 3, die der Pigur 2 entsprloht, zeigt die Blaee 1 
in gefUlltem Zustand: pie Vttnde 7 und 8 haben sich bu einer 
allgemein eliptiachen Form gewttlbt, intern die Palze 3, 4, 5 
und 6 geglftttet und die Zwisohenlagen 11, 12, 13 und 14 eus- 
gerollt wurden, wtthrend die Gegenfelee 15 und 16 eich in 
zwei mehr oder weniger zuaammengedrllckte Telle verformten, 
an den Enden der groBen Aohae der Ellipse. Auoh dieee Aue- 
formung ist nioht begrenzend und noch rundere oder weniger 
runder Formen kbnnen ale geeignet betraohtet werden. 
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Pie Figur 4 zeigt schemstisoh eine Blase und Ihre Anschliiese 

■ 

gemMO vorllegender Erfindung. Die Hernleitung 2 kenn mit 
einem Winetlichen Sphinkter 21 versehen sein f dessen Typ 
selbst beksnnt 1st, und mit einem gewebevertr&gllchen Stoff 
23 aus Anastomose und mit einer Befestlgung an dem natttr- 
lichen Harnleiter. In die Blase 1 mtinden l&ngs und ein bis- 
chen von der Blasenspitze zurtickversetzt zwei Harnleiter 23, 
die vorzugeweiee aus Sllikon-Elastomsren beatehen, jade 
versehen mit einem Einweg-Urin-Ventll 24; dlese Ventile 24 
slnd innerhalb der Blase 1 engeordnet, wie aufgrund der teil- 
weiaen, linken Entfernung der Wandung der Blase sua Figur 4 
gut zu entnehmen let; dleaa Ventile 24 kBnnen Gummlllppen- 
Yentile aein, welche zwei weiohe Lippen beaitzen, die aioh 
leioht unter Druok, selbst unter elnem achwaehen, innerhalb 
der Leitung 23 Bffnen und die sioh duroh gegenseitigea Um- 
8chlingen beim entgegengesetzten Fall schlieBen: auf dlese 
Welse geht die FUllung der Blase leioht Ton statten, wodureh 
als aekund&rer Effekt eln ttberdruok ttber Nlerenniveau ver- 
mjden wird. Jeder Banrleiter 23 1st rait einem Befestlgungs- 
kragen 25 versehen, beatehend aus gewebefreundliohen Stoff 
desweiteren mit elneto Abdiohtkragen 26 9 der ebenfalla aus 
gewebefreundliohen Stoff besteht zur Anastomose an dem 
natttrllohen Harnleiter, und gegebenenf alia mit Urin-Dreinage- 
LBchern 27. Die Blase 1 1st dartiberfiinaua zu ihrer Befestl- 
gung mit zwei B&ndern 28 versehen ( von denennur einea In 
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der FigurHichtber 1st ), beatehend aua aynthetiachen Stoff 
und, an der BlaaenBpitae, nit einen Befeet'igungBkragen 29 
bestehend ebenfalla aua gewebefreundliohen, aynthetiachen 
Stoff. Auf diese Weiae iat die Blaae poaitioniert , wobei 
der Blaaenkuppe freiea Spiel In Yerlauf der funktionellen 
Fttllungen und Entleerungen gegeben is*. 

Figur 5 iat eine Schnittanaioht aur eohenatiachen Daretellung 

einer Implantation einer erf indungagemttfien Blaae in Yer- 

bindung oit den Bauchfell P ( ftlr die Leebarkeit der Zeich- 

nung iat die Blaae 1 teilweiee gefttllt dargeatellt ). Dieee 

Blaae iat lUnge dee ganeen Unfange der inneren, oberen Oe- 

wftnde der be i den V a, d.h. lttnga dee ganzen Unfangs der 

Zwiachenlagen 11 und 13 in der Ntthe der oberen False 3 und 

5 mit einer Bandage 31 aua gewebefreundliohen Stoff ungeben, 

die an Bauchfell P befeatigt let, deaweiteren iat dieee Blase 

auf den Drittel vor den Unfang der ftuSeren, oberen Gew&nde 

der beiden W, d.h. auf den Unfang vor der oberen Wand 8 nahe 

der oberen Falze 3 und 5. nit zwei Bandagen 3.2 und 33 ver- 

ee hen, welohe, Bhnlioh der achon beaohriebenen Bandage 28, 

unter Durchqueren dea Muakelgewebea M Jenaeite dea Bauohfella 

befeatigt aind. Man benerkt, daB die Befeatigung der Bandage 

31 auf den Bauohfell P die Diohtigkeit dieaea Bauohfella wieder 

heratellt, wie ea unumgttnglich iat. Deaweiteren a i chert dieee 

Implantation eineraeita die notwendigen Befeatigungapunkte 

(28,31,32,33), aber andereraeita lBBt eie der Auadehnung der 
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Blase frelen Raum, ebeneo wie der FUUung (Bewegung der Wand 
7 in Riohtung dee Telle F1 und Aueetrecken' der Gegehfalze 
15 und 16) und ebeneo wie der funktionegem&Ben Entleerung 
(entgegengeeetete Bewegungen geoM Tell P2). 

Die Bleee mit gegebenenfalle ihren drei enhttngenden Leitungen 
beateht sue einem eohoiegeemen Materiel ; vorzugeweiee eue 
einem Silikon-Elaetomer, die Bleee wird gem&B dem erfindunge- 
gem&Ben Verfehren zu ihrer Heretellung durch GieBen einee 
weichen Materials in fltiaeigem Zuetand urn einen entfernberen 
Tragerlcern gewonnen, der eine enteprechende Geetelt beeitzt 
und der eeinereeite eine tadelloee Oberfl&che- aufweiet , de- 
nacb wird der Kern entfernt, (neoh den Erhfirten dee weichen 
Materlele) ohne den Zuetand der Oberflttche dee weichen Me- 
teriale eu beechttdigen. 

Die Geeemtheit dee in Pigur 6 nur beiepieleweiee und ohne 
BeeohrHntoing dereuf dergeetellten Harn-Einwegventile, her- 
geetellt geottB dem Verfehren neoh vorliegender Erfindung und 
allgemein duroh die Bezugeziffer 34 gezeichnet, wird dedurch 
erhelten, defi men ele vorgeformten Trftger eine metallisohe 
Yolletange bentttzt (nioht dargeetellt), deren ein Bnde ele 
lippenventil proflliert let und welchee mit einem <Seloee- 
Sol ttberzogen let, welchee durch AbWlhlung ein Gel ergibt, 
8U f dem mittels Wtteeern ein Sililcon-Elaetomer ebgelegert 
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wird. Naoh den Erhftrten dea letzteren entfernt man den 
"Giefikern" eua Gel durch Brwfirnen, Wa8chen' und Ltiaen in 
warmen Waaser, die Tubuaatange 34 wird durch einfache8 Glei- 
ten herauagezogen und nan erhHlt eo einen vollatfindigen 
Harnleiter, der einen rtthrenf iJrnigen Teil 35 unfaeet, welcher 
In einen Einweg-Ventil 36 endigt, welchea die Geatalt einea 
GummilippenventilB hat; die deiugeatalt erhaltene Protheee 
34 wird nit einen Xragen 37, heatehend aua gewebefreundlichem 
Stoff eur Befestigung an der Blaae und nit einen Abdichtrlng 
38 veraehen, der gleichermaBen aua gewebefreundlichem Stoff 
zur Anaatonoae nit den natttrlichen Harnleiter beateht. 

Hach der Plettierung der Protheae 34 wird ihr Teil 39 in 
die Blaae eingeftthrt und ihr Teil 40 wird nit den Reatatticlc 
dea natttrlichen Harnleitera zuaannengepaaat. 

Figur 7 zeigt ebenfella ohne einer Begrenzung auf dieaea 
Beiapiel einen gem&B den Yerfahren vorliegender Erfindung 
hergeatellten geformten Harnleiter, der eine tJnleitung dea 
Urine von der Blaae ernBglioht, b«1% Richtung auf einen 
welter von den natttrlichen Harnleiter gelegenen Abachnitta, 
ael ea direVt an die Haut. Ein derartiger Harnleiter, der 
in Figur 7 gewtJnlich nit der Bezugaziffer 41 bezeichnet iBt, 
wird dadurch erhalten, in^den eine Stange aua Bteifen Ma- 
terial der gewttnaohten Forn nit einen Geloae-Gel und daneoh 
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nit eineo Silikon-Blaatomer umkleidet wird, wonaoh das 
Gel duroh Vaechen und War ml Been entfernt wird, wenn der 
Eleatomer auf dar Form erhftrtet iet^ wird die Stenge duroh 
einfaohe8 Gleiten herausgezogen. Der dergeatalt erhalteno 
Harnle iter 41 wird danach nit einen Befeatigungering 42 
aus gevebefreundliohen Stoff, einen kUn8tlichen Sphinkter 
44 und aur Befeatigung an der Blaae nit einen Kragen 4/3 
veraehen, der gleichermaBen aua gewebefreundlichemfaaterial 
beateht. ; r 

Figur 8 zeigt den Heratellungavorgang elner einfeohen 
GefftBprotheae: ein vorgeformter Kern 45 wird genttB der 
Erfindung nit einen Geloae-Gel unkleidet, welohes durch 
Erkalten ein Gel 46 bildet, das aohlieBlich den EinfluB 
von Wfirne duroh Aufbrlngen ron Waaaerdampf euagesetzt wird, 
urn ihn einen Oberfl&ohenzuatand zu verleihen, der nahe den 
Ubergangazuatand swiachen flttaaig und gesfbrmig sich befindet; 
1st elnmal dieeer Oberfl&ohenzuatand erhalten, ao echlagt 
nan auf dam Gel-Uberzug 46 duroh W&aaerung ein aohniegsamea, 
erhSrtbares Material nieder, so sun Beiapiel einen Silikon- 
Elastomer. Duroh Erh&rten dee Silikon-Elast oners erhftlt men 
einen ttberzug 47 und nan entfernt nun die Gel-Sohicht 46 
durch Wiedererwftrmen, We8ohen und Lttsen, dann zieht nan den 
-Kern 45 aus der geformten Pro these hersus. 
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Die Ablagerung dea Silfcon-Elaetomere 47 auf dor Gel-Schicht 
46 kann durch aufeinanderfolgendea VBaeern realiaiert 

t 

verden, urn den Silikon-Elaatomer-Oberzug die gevttnachte Dicke 
zu verleihen. 

Man erhftlt ao eine einfache Gef&Bprotheee, d.h. ohne Ver- 
zwelgungen. 

Pigur 9 atellt einen Aorta-Bogen 48 dar, der die Anfengs- 
BtUoke der beiden Karotiden 49 und 50 trttgt. 

Eine aerartige konplexe GefttBprotheae iat in Silikon-Elaato- 
mer auagefUhrt mit Hilfe einer entfernbaren vorgefornten 
Form, wie zum Beiapiel Waoha, welches durch Scheolzen elioi- 
nierbar iat, aanach erfolgt die Lbaung deaaelben duroh ein 
vermes Lbsungsmittel, danaoh erfolgt das ErhSrten dee Silikon- 
Elaatomer-Uberzugee. 

Flgur 10 zeigt eine weitere komplexe GefliBprotheae nit einer 
Verzveigung gemSB vorliegender Erfindung; dieae GefttBprotheee 
wird durch eine GefftB-Bifurkation 51 gebildet und gleicher- 
maBen aua Silikon-Elaatomer duroh Fonaung auf einen ent- 
fernbaren TrMgerkern nach Erhftrten dea Silikon-Elaatomere 
realiaiert. 
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Gen&6 einer vorteilhaften Ausgeataltung vorliegender 
Erfindung k&nnen gewisae Organprotheaen in! einer fiuBeren 
Position verwendet werden; zun Beiapiel in Falle einer 
prothetiachen Blase gen&B der Erfindung, welche nittels 
eines geeignet gefornten Gttrtela an Patienten befeatigt eein 
kann, vobei die beiden Harnleiter der genannten prothetiachen 
Blase die beiden an der Haut mttndenden, nattirlichen Harn- 
leiter kanallsieren. 

GleichermaBen kann gemSB einer vorteilhaften Ausgestaltung 
vorliegender Erfindung ein prothetischer Harnleiter an ein 
chlrurglsoh gebildetes Reservoir angeschlossen werden, 
bekannt unter den Nanen "Brioker", an welchen sie euBerhalb 
befeatigt 1st. 

Aii a der vorhergehenden Beeohrelbung, wi« euon die Heretellungs- 
nethoden, die Realisierung und die Anvendungfeein nbgen,geht 
hervor, daB nan geu&B den erfindungegenttBen Verfahren Organ- 
protheeen erh&lt, velohe bezttglich bekannt en Yerfehren und 
bekannten Protheeen bedeutende Yorteile eufweieen, von 
denen gevisse oben genannt eind und von dehen welter* in 
Verlauf der Beniitzung dea erUndungsgenttBen Verfahrens und 
der dergestalt hergestellten Gegenatttnde offensiohtlich wer- 
den. 
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Die Erfindung wird duroh die angegebenen AuefUhrungB- u 
AnwendungabeiBpiele nicht beBchr&nkt. 
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